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COMPOSITIONS FORMEES DE POLYAMIDE ET DE POLYETHERAMIDE 
ET APPLICATION TEXTILE DE CES COMPOSITIONS. 



La prfesente invention a pour objet des compositions particuli§res et se 
rapporte igaiement aux fibres presentant des propr1§t§s hydrophiles obtenues 
i partir de ces compositions ainsi qu'aux matgriaux textiles r&sultant de 
Temploi de ces fibres. EHe se rapporte egalement aux produits intermedia ires 
utilises pour 1'obtention de ces compositions. 

On connatt de nombreux polymeres et copolymeres pour 1'obtention de 
fibres a partir desquelles sont fabriques des materiaux textiles. L' inconve- 
nient de ces matferiaux textiles connus cependant est que leur toucher est 
relativement reche et qu'ils se froissent aisement. 

Les recherches aux fins de disposer de materiaux textiles plus agr6ables 
au toucher (c'est-S-dire au toucher plus doux), et moins froissables, ont 
montre que ces proprietes peuvent notaiiment 6tre obtenues a partir de fibres 
(et done du materiau textile qui en est forme) presentant des proprietes 
hydrophiles, auxquelles sont associees des proprietes antistatiques. 

II a ete constate par le passe que des fibres de nylon-4 ou des fibres 
d'Ultron® (denomination conmerciale d'une fibre textile 6,6 antistatique 
commercial is6e par la Societe Monsanto dont le canal central est bouche 
par intermittence par de la cire) absorbaient des quantites d'eau relative- 
ment iraportantes et done conduisaient a des materiaux textiles a proprietSs 
hydrophiles, done peu froissables et au toucher plus doux et a proprietes 
antistatiques. Ces materiaux ne sont toutefois pas totalement satisfaisants 
dans la mesure ou, d'une part, le nylon-4 a tendance a se decomposer ais§ment 
dans les conditions du filage et conduit a des materiaux textiles color6s en 
jaune et oQ, d'autre part, I'Ultron® est d'un prix de revient relativement 
onfireux, est trgs difficile a teindre (du fait de la cire pr6sente) et perd 
aisement ses proprietes antistatiques, proprietes qui sont egalement d'un 
grand intSrfit pour les materiaux textiles. 

La presente invention a pour objet un materiau nouveau susceptible 
• de former des fibres convenant a I'obtention d'un materiau textile presentant 
des proprietes hydrophiles, c'est-a-dire d'un toucher doux. proche de celui 
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du coton, et dont la froissabilite est tres faible et presentant en outre 
simultanement des proprietes antistatiques. Ces fibres conduisent 5 des 
fils texturables, tricotables, aptes a la rgalisation d'articles d'habil- 
lement, aises a teindre et ayant un comportement proche de celui des fibres 

5 cellulosiques . Les materiaux textiles salon 1 'invention peuvent se layer a 
I'eau bouillante quoiqu'il soit preferable de les laver entre 30° et 60°C. 

La presente invention a pour objet des compositions formees d'un 
honiopolyamide et d'un polyetheramide, le polyetheramide etant forme du 
produit de la copolycondensation de motifs polyaraides a extrimites- 
10 reactives avec des motifs polyethers a extrgmitSs reactives, telles que, 
entre autres: 

1— motifs polyamides diacides en fin de chatne avec soit des 
motifs de polyetherdiols, soit des motifs polygther- 

di amines (par cyanoSthylation et hydrogenatidn du polygtherdiol); 
15 2— motifs polyamides diaminSs en fin de chalne avec des 

motifs polyethers a fins de chaine carboxyliques , 
le poids moleculaire desdits polyetheramides etant corapris entre 10.000 et 
40.000. 

Selon une forme de realisation de l' invention, la teneur totale de 
20 ces compositions en polyoxyethyl§ne dioT est comprise entre 15 et 50%. 

Selon une autre forme de realisation de 1 'invention, Thomopolyaralde 
results de la polycondensation de lactaraes ou d'amino-acides et consists 
de preference en un homopolyamide appartenant a la liste forniee par PA-6, 
PA-6.6, PA-11, PA-12, PA-6. 9 et PA-6. 10. 

25 

Par polyetheramides, on entend aussi bien les polyetheramides sequences 
(c'est-a-dire formgs de blocs presentant une certaine longueur de chatne de 
leurs divers constituants) que les polyitheramides statistiques (c'est-a- 
dire formes par 1 'enchaineraent alSatoire des divers constituants monoraSriques). 

Selon un mode de realisation de 1 'invention, Te polyetheramide est 
30 prepare a parti r de polyamide dicarboxylique et de polyoxyethylSne diol en 
presence de catalyseurs a base de Ti, Zr ou Hf. 

De preference, le polyamide dicarboxylique consiste en PA-6, PA-6.6, PA-11, 
PA-12, PA-6. 10 ou PA-6. 9. 

Selon un autre mode de realisation de Tinvention, le polyetheramide 
35 est prepare selon la methode decrite dans les brevets frangais Nos. 74-18913 
et 77-26678 au nom de la Demanderesse, brevets cites a titre de reference 
et dont le contenu s'ajoute a la presente description. 
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La prfesente invention a egalement pour objet les fibres et fils obtenus 
S parti r de ces compositions, contenant en outre de 0,3 3 0,8% de TiOa ainsi 
que les ingr&dients habituellement employ§s tels que antioxydants, anti- 
ultraviolets, azureurs optiques, etc. 
5 La presente invention se rapporte en outre a Tapplication textile de 

ces compositions et a notamment pour objet les materiaux textiles resultant 
de Temploi de ces fils ou fibres dont le taux de gonfletnent est compris en- 
tre 20 et 80%, et plus parti cul ierement entre 20 et 40%. 

D'autres buts et avantages de la pr€sente invention apparattront 5 la 
10 lecture de la description suivante et des exemples donnes a titre illustratif 
mais non limitatif. 

EXEMPLE 1 

Dans un rgacteur de lOOOH, on introduit 150 kg de polyaniide-6 dicarbo- 
xylique de poids mol§culaire moyen 1500 obtenu par polycondensation de 
15 1 'e-caprolactame en presence d'acide adipique. On ajoute 150 kg de polyoxy- 
fithylfine diol de poids molficulaire moyen 1500 et 0,9 kg de tfitrabutylortho- 
zirconate. Le melange riSctionnel est chauff§ sous vide de 1 Torr a 150'C 
pendant 5h, avec une bonne agitation. 

Le produit <I) obtenu prSsente les caract§ristiques suivantes: 
20 — Viscosite intrinseque ......1,30 

— Point de fusion ...... 190"C. 

La viscosit§ intrinsfique est d6termin§e & ZS'C en solution a 0,5% en poids 
dans 1 e mStacrgsol . 

Ge produit (I) contient 50% en poids de polyoxy§thyl6ne diol. 
25 Dans une extrudeuse.on effectue ensuite le melange de 50 parties du 

produit (I) avec 50 parties de polyamide-11 homopolymere, de grade textile, 
en presence des additifs antioxydants et anti-ultraviolets necessaires. 
Le composant obtenu presente les proprietes physiques suivantes: 

— Viscosite intrinseque l.l'* 

30 — Point de fusion l61t°C. 

Le produit est ensuite fil§ avec une vitesse d'embobinage de 3 000 m/mn. 
On obtient un fil prfisentant des propriet6s hydrophiles et antistatiques dont 
les proprifites sont indiquees dans le Tableau ci-apr§s. 

• Fil : 165 dtex, 30 brins. 
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On effectue dans une extrudeuse le melange de 30 parties du produit (i) 
avec 70 parties de polyamide-11 homopolymere de grade textile, en presence 
des additifs appropn'es. 

Le produit obtenu presente les proprietes physiques suivantes: 

— Viscosite intrinsSque 1,0? 

— Point de fusion .. 175°C. ■ 

Le produit est file conime dans TExemple 1. 11 presente les proprietes 
consignees dans le Tableau ci-aprgs. _^ 

EXEMPLE 3 

Selon le mSme mode operatoire que dans I'Exemple 1. on fait reagir 
150 kg de polyamide-12 dicarboxyl ique (obtenu par polycondensation de dodeca- 
lactarae en presence d'acide adipique ), de poids moleculaire 1500, avec 150 kg 
de polyoxyethyl§ne diol. de poids moleculaire 1500, en presence de 0,9 kg de 
tetrabutyl orthozi rconate . 

Le produit (n) obtenu presente les caracteristiques suivantes: 

— ViscositS intrinsSque ...... 1,lt5 

— Point.de fusion ITO^C. .| 

Ce produit contient m en poids du polyoxyethylene diol utilise initialement. 

On effectue dans une extrudeuse un melange de 50% du produit (ii) avec 
50 parties de polyamide-11 homopolymere, de grade textile, en presence des 
additifs appropries. 

Le produit obtenu prSsente les proprietes physiques suivantes: 

— Viscosity intrins§que ...... 1,l8 

— Point de fusion 17U°C. 

Le produit est file comme dans I'Exemple 1. 11 presente les proprigtes 
consignees dans le Tableau ci-apr§s. 

EXEMPLE 4 

On effectue dans une extrudeuse un railange de 30 parties du produit 
avec 70 parties de polyamide-11 homopolymere, de grade textile, en prSsence 
des additifs appropries. 

Le produit obtenu presente les proprietes physiques suivantes: 

— Viscosite intrinseque ...... 1,12 

— Point de fusion 180°C. 

Le produit est fil§ comme dans I'Exemple 1. II presente les proprietes 
consignees dans le Tableau ci-aprgs. 
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EXEMPLE 5 

On effectue dans une extrudeuse un melange de 30 parties du produit <i) 
avec 70 parties de polyamide-6 homopolymere, de grade textile, en presence 
des additifs appropries. 
5 Le produit obtenu pr§sente les propn'gtes physiques suivantes: 
— Viscosite intrins^que ..... 1,10 
— Point de fusion 210°C. 

Le produit est file coiratie dans I'Exeinple 1. II presente les proprlites .. 
consignees dans le tableau ci-avant. t 

10 Ce tableau contient un recapitulatif des resultats obtenus pour les 

diffSrents composes des Exemples 1 S 5 testes, et les resultats obtenus pour 
des teraoins consistant en polyamide-11 pur, en Ultron® et en coton (Exemples 6 
d 8). Les mesures effectuees sont le taux de reprise d'eau (%), le taux de 
gonflement {%) et le temps de demi-d§charge (1). 

15 Le temps de demi-decharge est d§termin§ sous un taux d'humidite relative de 40% 
et une temperature de 2G°C a Taide de I'appareil "Static Voltmeter" de 
Rothschild. L'eprouvette sur laquelle ce test est effectue est disposes entre 
les bornes de I'appareil j la difference de potentlel entre ces boroes est de 
100 Volts et I'on mesure le temps n§cessaire pour que cette difference de 

20 potentiel soit ramenee a 50% de sa valeur initiale, c'est-a-d1re: 50 Volts. 
Le caractere antistatique est d'autant meilleur que le temps de demi-decharge 
est plus faible. 

Dans la presente description et dans les revendi cations auxquelles elle 
donne lieu on entend : 
25 • par taux de gonflement, le taux de gonflement mesurg apres immersion 

pendant 4 heures dans de Teau distillee a ZO^C puis centrifugation, 
- par taux de reprise d'eau, le rapport 

masse en atmosphere normal e - masse anhydre ^ 
3Q masse anhydre 

determine apres mise en equilibre en atmosphere normale (taux d'humi- 
dite = es^C, temperature = ZCC) 

Bien entendu, la prSsente invention n'est nullement limitee aux modes 

de realisation decrits et representes; elle est susceptible de nombreuses 
35 variantes accessibles a I'homme de I'art, suivant les applications envisagees 
et sans que I'on ne s'ecarte de 1 'esprit de 1 'invention. 
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REVENDICATIONS 

1. - A titre de produits industriels nouveaux, des compositions formees 
d'un homopolyatnide et d'un polyetheramide, le polyetheramide etant forme 
du produit de. la copolycondensation de motifs polyamides a extr€mit§s 

5 rSactives avec des motifs polyethers S extremit§s reactives, tell es que, 
entre autres : 

1— motifs polyamides diacides en fin de chaine avec soit des 
motifs de polyetherdiols, soit des motifs polyether- 
diamines (par cyanoethylation et hydrogenation du poly^therdiol); 
10 2— motifs polyamides diamines en fin de chaine avec des motifs 

polyethers a fins de chaine carboxyliques, 
le poids mol6cula1re desdits polyetheramides etant compris entre 10.000 et 
40.000. 

2. - Compositions selon la revendication 1, caracterisees en ce que la 
15 teneur totale de ces composit'jons en polyo;^§thylene did est comprise entre 

15 et 50%. . 

3. - Compositions selon la revendication 1 ou 2, caract§r1s§es en ce que 
rhomopolyamide rgsulte de la polycondensation de lactames ou d'amino-acldes 
et consiste de pr§fgrence en un homopolyamide appartenant 3 la liste form§e 

20 par PA-6, PA-6.6, PA-11, PA-12. PA-6.9 et PA-6.10. 

4. - Compositions selon la revendication 1 ou 2, caracterisees en ce que 
les po1y€theramides sont des polyetheramides sequences. 

5. - Compositions selon la revendication 1 ou 2, caracterisees en ce que 
les polyetheramides sont des polyetheramides statistiques. 

25 6.- Compositions selon 1 'une quelconque des revendications 1 S 3, ca- 

ract6ris6es encequele polyetheramide est pr§par6 a partir de polyamide 
dicarboxylique et de polyoxyethyl ene diol en presence de catalyseurs a base 
de T1, Zr ou HF. 

7.- Compositions selon I'une quelconque des revendications 1 a 3, ca- 
30 racterisees en ce que le polyamide dicarboxylique consiste en PA-6, PA-6.6, 
PA-11, PA-12, PA-6.10 ou PA-6.9. 



